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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Durchfuhrung eines Schmelz- 
und Gielivorgangs der Feingielltechnik, insbesondere der Dentaltechnil<, 
mit einem Schmelztiegel zur Aufnahme von Schmelzgut, einer Heizein- 
richtung zum Erhitzen des sich im Schmelztiegel befindenden Schmelz- 
guts und einem Pyrometer zum Ermittein der Temperatur des Schmelz- 
guts. 
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Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Durchfuhrung eines 
Schmelz- und Gielivorgangs der Feingielitechnik, insbesondere der 
Dentaltechnik, insbesondere mit einer Gielivorrichtung der oben ge- 



nannten Art, mit folgenden Schritten: Einbringen von Schmelzgut in ei- 
nen Schmelztiegel, Erhitzen des Schmelzguts mittels einer Heizeinrich- 
tung und Ermittein der Temperatur des Schmelzguts mittels eines Pyro- 
meters. 

Bekannt sind Gielivorrichtungen der Feingielitechnik der eingangs ge- 
nannten Art, bei denen die Temperatur des Schmelzguts anhand eines 
Pyrometers gemessen wird und bei Erreichen eines bestimmten Tempe- 
raturwertes ein optisches bzw. akustisches Signal ausgegeben wird. Der 
Bediener der Giel^vorrichtung erkennt dann anhand dieses Signals, 
dass er den anstehenden GieRvorgang manuell durchzufuhren hat. 

In der Feingielitechnik. insbesondere der Dentaltechnik werden Produk- 
te, bspw. Zahnbriicken, Zahnkronen etc, hergestellt, bei denen es ent- 
scheidend auf die Genauigkeit und zwar innerhalb von Toleranzen von 
weniger als 0,1mm ankommt. Zur Herstellung derartiger Produkte wird 
eine flussige Metalllegierung in eine Gieliform gegossen. Aufgrund der 
hohen Giefitemperatur von bis zu 2000*'C sowie den bei Zimmertempe- 
ratur angefertigten Abdrucken von Zahnen, den daraus anzufertigenden 
Modellen und Gieflformen bestehen im Laufe des Herstellungsprozes- 
ses derartiger Produkte erhebliche Temperaturunterschiede. Da zudem 
die bei der Herstellung verwendete Materialien, bspw. der Abdruckmas- 
sen, Wachsmodellen, Gieliformen und des herzustellenden Produkts, 
sehr unterschiedliche Eigenschaften aufweisen, konnen die daraus re- 
sultierenden unterschiedlichen Warmeausdehnungskoeffizienten unter 
Unstanden zu Uberschreitungen der o.g. Teleranzen ftihren. Es werden 
daher ganz spezielle Materialien ausgewahit, deren unterschiedliche 
Ausdehnungskoeffizienten sich weitgehend kompensieren, 

Einen wesentlichen Einfluss auf die Genauigkeit und damit die Einhal- 
tung der o.g. Toleranzen hat jedoch auch die Temperatur wahrend des 
Schmelz- und Gielivorgangs. Es ist daher wichtig. dass derartige Pro- 
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dukte unter vordefinierten. reproduzierbaren Bedingungen gegossen 
werden. 

Der Temperaturermittlung wahrend des Schmelz- und Giellvorgangs 
5 kommt daher eine wesentliche Bedeutung zu. Die Temperatur muss 
hierzu ebenfalls in einem sehr weiten Bereich von mehreren 100 bis ca. 
2000*'C exakt bestimmt werden konnen. Wie zuvor erlautert, werden 
hierzu sog. Pyrometer venA/endet. Hierbei handelt es sich um berufi- 
rungslos messende Temperaturmesssysteme, die von der Schmeize 

10 bzw. dem Schmeizgut abgestrahlte Infrarotstrahlung erfassen und die 
Strahlungsleistung messen. Die gemessene Strahlungsleistung ist je- 
doch im hohen MaRe abhangig von dem sog. Emissionsgrad, der das 
Verhaltnis aus d^m realen Abstrahlwert eines Materials und dem Ab- 
strahlwert des sog. (idealen) scliwarzen Strahlers angibt. Der Emissi- 

15 onsgrad kann daher maximal 1 betragen, das hei&t das betreffende Ma- 
terial entspricht dem idealen schwarzen Strahler. Der minimale Emissi- 
onsgrad betragt demgegenuber 0. KOrper, deren Emissionsgrad kleiner 
als 1 ist, werden graue Strahler genannt. Kdrper, deren Emissionsgrad 
zusdtzlich temperatur- und wellenlangenabhangig ist, nennt man nicht- 

20 graue Strahler. Die in der FeingieUtechnik verwendeten Materialien sind 
in der Regel derartige nicht-graue Strahler. Hinzu kommt, dass beim 
Erhitzen und Schmelzen von Metallen bzw. Metalllegierungen sich der 
Oberfiachenzustand des Materials andert. Selbst wenn die Oberflache 
zunachst hochglanzend Oder poliert war, wird sie sich wahrend des Er- 

25 hitzens und Aufschmelzens wesentlich verandern, insbesondere durch 
Oxidation oder Verzunderung. Hierdurch andert sich der Emissionsgrad 
in erheblichem MalSe. 

Der Emissionsgrad von Metallen und Metalllegierungen. wie sie haufig in 
30 der FeingieBtechnik eingesetzt werden, ist daher insbesondere von der 
Wellenlange. der Temperatur und vom Material selbst abhangig. Diese 
Abhangigkeiten werden bei bekannten Vorrichtungen bzw. Verfahren zur 
Durchfiihrung von Schmelz- und Gielivorgangen in der Feingiefitechnik 
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nicht Oder nur unzureichend berucksichtigt. Dies fuhrt zu einer Reduzie- 
rung der Prazision der herzustellenden Produkte. 

Der Erfindung liegt daher das Problem zugrunde. die Qualitat von bei 
5 einem Schmelz- und Gielivorgang hergestellten Produkten zu verbes- 
sern. 

Die Erfindung lost dieses Problem bei einer Vorrichtung der eingangs 
genannten Art dadurch. dass die Vorrichtung zusatzlich eine Steue- 

10 rungseinrichtung zur Steuerung des Schmelz- und Giel^vdrgahgs in Ab- 
hdngigkeit der ermittelten Schmelzguttemperatur aufweist, wobei die 
Steuerungseinrichtung eine Datenbank mit mehreren auswahlbaren, 
jeweils schmelzgutmaterialsspeziftschen Parametersatzen mit jeweils 
einem Oder mehreren Parametern zum Konfigurieren des Pyrometers 

15 aufweist. 

Entsprechend lost die Erfindung dieses Problem bei einem Verfahren 
der eingangs genannten Art dadurch, dass das Verfahren einen 
Schmelz- und Giefivorgang in Abhangigkeit der ermittelten Schmelzgut- 
20 temperatur steuert, wobei aus einer Datenbank einer von mehreren 
schmelzgutmaterialspezifischen Parametersatzen in Abhangigkeit des 
eingebrachten Schmelzguts ausgewShlt und das Pyrometer mittels ei- 
nes Oder mehrerer Parameter des ausgewahlten Parametersatzes kon- 
figuriert wird. 

25 

Die Erfindung stimmt daher das verwendete Pyrometer auf die Eigen- 
schaften des jeweils verwendeten Schmelzguts automatisch ab, indem 
aus einer Datenbank fur jedes Material bzw. bei jedem Materialwechsel 
die entsprechenden Konfigurationsdaten fur das Pyrometer ausgelesen 
30 und das Pyrometer entsprechend eingestellt wird. Das Pyrometer wird 
auf diese Weise jeweils auf die unterschiedlichen, zum Einsatz kom- 
menden Materialien abgeglichen. Die mittels des Pyrometers ermittelte 
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Temperatur kann daher sehr exakt bestimmt und somit der Schmelz- 
und Gief^vorgang unter optimalen Bedingungen durchgefuhrt werden. 

Ferner wird der Schmelz- und Gielivorgang in Abhangigkeit der ermittel- 
5 ten Schmelzguttemperatur, das hei&t automatisch und nicht manuell 
gesteuert. Somit kann der komplette Schmelz- und Gielivorgang oline 
Zugriff durch den Bediener und somit personenunabhangig durchgefuhrt 
werden. Die in der Datenbank gespeicherten ParametersStze gewahr- 
leisten auf diese Weise einen optimalen Gieliprozess, bei dem die Tem- 
10 peratur der Schmeize jederzeit exakt erfasst werden kann. Der auf diese 
Weise ausgefuhrte Gielivorgang ist somit immer wieder reproduzierbar. 

Bei einer bevbrzugten AusfQhrungsform ist das Pyrometer ein Quotien- 
tenpyrometer. Ein Quotientenpyrometer weist zwei optische und elektri- 

15 sche Messkanale auf. Man spricht daher auch von einem Zweikanalpy- 
rometer. Jeder der beiden KanSle misst in unterschiedlichen, jedoch 
moglichst dicht beieinanderliegenden Wellenlangenbereichen, die zu- 
dem schmalbandig ausgelegt sind. Damit sind die Auswirkungen materi- 
alspezifischer Besonderheiten, wie Reflektion oder Emission des 

20 Schmelzguts bei beiden Wellenlangen annahernd gleich. Durch eine 
Quotientenbildung der von den beiden Kanalen gemessenen Strah- 
lungsintensitaten werden bestimmte Messeinflusse, insbesondere der 
Emissionsgrad eliminiert. Daher kann bei Einsatz eines Zweikanalpyro- 
meters der negative Einfluss des sich anderndes Emissionsgrades weit- 

25 gehend vermieden werden, Der Einsatz eines Quotientenpyrometers ist 
daher besonders vorteilhaft. 

Bei einer weiteren bevorzugten AusfQhrungsform weist jeder Parameter- 
satz einen oder mehrere Parameter zur Steuerung des Schmelz- und 
30 GiefJvorganges in Abhangigkeit des Schmeizgutmaterlals auf. Somit 
wird zusatzlich auch der komplette Schmelz- und Giefivorgang von 
schmelzgutmaterialspezifischen Parametern, das heifit in Abhangigkeit 
des jeweils ven^/endeten Schmelzguts, gesteuert. Der Schmejz- und 



Gieliprozess ist somit - ebenso wie die Pyrometerkonfiguration - auf das 
verwendete Schmelzgutmaterial abgeglichen. 

Weitere vorteilhafte AusfQhrungsformen der Erfindung ergeben sich aus 
den UnteransprUchen sowie aus den in der Zeichnung dargestellten 
Ausfuhrungsbeispielen. In der Zeichnung zeigen: 

Fig. 1 eine Schnittansicht einer Glef^vorrichtung mit einer Steueaings- 
einrichtung und einem Pyrometer gemdfl einem Ausfuhrungs- 
beispiel der Erfindung in verelnfachter Darstellung; und 

Fig. 2 eine schematische Darstellung des Inhalts einer Datenbank der 
Steuerungsisinrichtung aus Fig. 1 . 

Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung 1 zum DurchfOhren eines Schmelz- und 
GiefSvorgangs der FeingieKtechnik, wie sie insbesondere in der Dental- 
technik von Dentallabors verwendet wird. Die Vorrichtung welst einen 
Schmelztiegel 2 zur Aufnahme von Schmelzgut (nicht dargestellt) sowie 
eine Heizeinrichtung 3 zum Erhitzen des sich im Schmelztiegel 2 befin- 
denden Schmelzguts auf. 

Die Heizeinrichtung 3 ist im dargestellten Ausfuhrungsbeispiel ein Induk- 
tionsofen, mittels dessen insbesondere metallische Stoffe durch Indukti- 
on erhitzt werden konnen. Die Erfindung ist jedoch nicht auf derartige 
Induktionsofen beschrankt. Alternativ ist beispielsweise eine wider- 
standsbeheizte Heizeinrichtungen vorgesehen. Die Heizeinrichtung 3 
wird von einem Generator (nicht dargestellt) mit elektrischer Energie 
gespeist. Der Generator, das heilit die Generatorleistung und damit 
auch die Heizleistung wird von einer Steuerungseinrichtung 4 gesteuert. 

Unterhalb des Schmelztiegels 2 und unterhalb der Heizeinrichtung 3 
befmdet sich eine Kammer 5 zur Aufnahme einer Giefiform 6, in welche 
flussiges Schmelzgut aus dem Schmelztiegel 2 hineingegossen werden 



kann, um bspw. ZahnbrQcken. Zahnkronen oder andere Produkte der 
Feingiel^technik herzustellen. 

Um das Schmelzgut aus dem Schmelztiegel 2 in die Giel^fomn 6 geben 
zu konnen, ist der Schmelztiegel in der dargestellten Ausfuhrungsform 
zweigeteilt. Eine Halfte, namlich in Fig. 1 die rechte Halfte, ist hohenver- 
steilbar. Aufgrund der vertikalen Zweiteilung des Schmelztiegels entsteht 
durch ein Anheben der rechten HSifte des Schmelztiegels 2 im unteren 
Bereich des Schmelztiegels eine Offnung, so dass sich das Schmelzgut 
in die Giefiform 6 ergiefien kann. 

Die rechte Halfte des Schmelztiegels 2 ist zu diesem Zweck mit einer 
Betatigungseinrichtung 7 mechanisch gekoppelt, die in der Lage ist, die 
rechte Hdlfte des Schmelztiegels 2 anzuheben und abzusenken. Die 
Betatigungseinrichtung 7 steht ebenfalls in Verbindung mit der Steue- 
rungseinrichtung 4, so dass die Steuerungseinrichtung 4 automatisch 
das Offnen des Schmelztiegels und damit den Giedvorgang einleiten 
kann. 

Die Erfindung ist jedoch nicht auf derartige zweigeteilte Tiegel be- 
schrankt. Alternativ kann der Gielivorgang auch durch ein Kippen eines 
einteilig ausgebildeten Schmelztiegels herbeigefugt werden. Jedoch ist 
ein zweigeteilter Schmelztiegel 2 vorzuziehen, da das Schmelzgut bei 
einer derartigen Ausbildung des Tiegels nicht (iber die vergleichsweise 
kalte Tiegelwand lauft, bevor es in die Gieliform 6 hineintritt. 

Die Kammer 5 ist als Druckkammer ausgebildet. Vor und wahrend eines 
Gielivorgangs wird diese Druckkammer 5 evakuiert, so dass ein Vaku- 
um innerhalb der Druckkammer 5 entsteht. Ein derartiges Vakuum wah- 
rend des Gielivorgangs ist vorteilhaft, da es verhindert, dass sich Ein- 
schlusse Oder Luftblasen innerhalb des herzustellenden Produktes bil- 
den. Nachdem das Schmelzgut in die Giefiform 6 gegeben worden ist. 
wird jedoch innerhalb der Kammer 5 ein Qberdruck erzeugt. um das 



Schmelzgut in alle Bereiche der Giefiform 6 hineinzupressen. Die Kam- 
mer 5 ist fiierzu mit einer Unter-ZOberdruckpumpe (nicht dargestellt) ver- 
bunden, die ebenfalls mit der Steuerungseinrichtung 4 elel<triscli ver- 
bunden ist, damit die Steuerungseinrichtung 4 den Unter- oder Ober- 
druck in der Kannmer 5 einstellen kann. 

Wahrend des gesamten Giel^prozesses ist die jeweils aktuelle Tempera- 
tur des Schmelzguts von besonderem Interesse. Diese Temperatur wird 
beruhrungslos mittels eines Pyrometers 8 gemessen. Das Pyrometer 
weist einen im Infrarotbereich arbeitenden Sensor 9 auf, der uber einen 
Lichtwellenleiter 10 mit einer Optik 11 verbunden ist. Der Sensor 9 ist 
uber optoelektronische Bauelemente mit einer Elektronik 12 des Pyro- 
meters 8 gekoppelt, die optisclie Signale bzw. Liclitsignale in elektrische 
Signale umwandein, aus denen dann die vom Sensor 9 erfasste Strah- 
lungsleistung in einen Temperaturwert umgerechnet werden kann. Auf 
diese Weise ist es moglich, den empfindliclien Sensor 9 sowie die emp- 
findliche Elektronik 12 weit aulierhalb des Bereichs des Induktionsofens 
3 anzuordnen, so dass elektromagnetische Unvertraglichkeiten auf die- 
se Weise wirksam vei^mieden werden konnen. 

Die Optik 11 ist innerhalb eines Schaufensters 13 untergebracht, das 
einen Einblick in den Schmelztiegei 2 ermogliclit. Das Schaufenster 13 
ist aufklappbar ausgebildet, so dass es ohne weiteres geoffnet werden 
kann. Die Optik 11 ist jedoch derart an dem Scliaufenster 13 angeord- 
net. dass sie bei geschlossenem Schaufenster 13 durch das Kammer- 
fenster 13A wenigstens auf einen Teilbereich des Schmelztiegels ausge- 
richtet ist. 

Bei alternativen Ausfuhrungsformen ist die Optik innerhalb eines das 
Innere der Vorrichtung 1 fest umschliefienden Gehauses untergebracht, 
bei dem kein Schaufenster 13 vorhanden ist. 
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Alternativ kann der Sensor 9 direkt ohne Zwischenschaltung eines 
Lichtwellenleiters 10 in unmittel barer Nahe des Schmelztiegels, bei- 
spielsweise im Bereich des Schaufensters 13 angeordnet sein, insbe- 
sondere wenn die Heizeinrichtung kein - eine hohe elektromagnetische 
5 Strahlung aussendender - Induktionsofen, sondern beispielsweise ein 
widerstandbeheizter Of en ist. 

Bei dem Pyrometer handelt es sich vorzugsweise um ein sogenanntes 
Quotientenpyrometer (auch Zweikanal-, Zweifarben- oder VerhSitnispy- 

10 rometer genannt). Dieses Quotientenpyrometer verfugt uber zwei im 
wesentlichen baugleiche optische und elektrische Messkanale. Beide 
Messkanale arbeiten in zwei unterschiedlichen Wellentangenbereichen, 
die jedoch sehr schmalbandig und nahe beieinanderliegend ausgelegt 
sind. Hierdurch sind die Folgen materialspezifischer Eigenschaften. wie 

15 Reflektion und Emission am Schmelzgut bei beiden Wellenlangen im 
wesentlichen gleich. Durch eine mathematische Quotientenbildung las- 
sen sich auf diese Weise verschiedene Messeinflusse, wie bspw. der 
Emissionsgrad eliminieren, so dass die Messung weitgehend unabhan- 
gig vom tatsachlichen Emissionsgrad erfolgen kann. 

20 \ 

Das Quotientenpyrometer kann auf verschiedene Weisen ausgebildet 
sein: 

Bei einer ersten Variante erfolgt die Aufteilung der vom Pyrometer er- 
25 fassten Messstrahlung mit Hilfe zweier Filter, welche vor dem Sensor 
rotierend angebracht sind. Die Messung der erfassten Strahlung erfolgt 
dann in beiden Kanalen zeitlich nacheinander. 

Bei einer zweiten Variante erfolgt die Aufteilung der erfassten Mess- 
30 strahlung mittels eines Strahlteilers, der die Messstrahlung auf zwei mit 
unterschiedlichen Filtern versehene Strahlungsdetektoren leitet Auf 
diese Weise werden ebenfalls zwei Kanale erfasst. 
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Bei einer dritten Variante gelangt die erfasste Strahlung ohne einen 
Strahlteiler auf einen einen Filter aufweisenden Doppelsensor, bei dem 
ein vorderer Sensor gleichzeitig den Filter filr einen zweiter dahinterlie- 
genden Sensor darstellt. 

5 

Die mittels des Pyrometers 8 ermlttelte Temperatur wird der Steue- 
rungseinrichtung 4 zugeleitet, die den Schmelz- und Giel^vorgang in 
Abhangigkeit der ermittelten Temperatur steuert bzw. regelt. Die Steue- 
rungseinheit weist eine Eingabeeinheit 14 zur Eingabe einer Schmelz- 
10 gutidentifikation oder anderer Eingangsgrollen und Prozessgro&en auf. 

Die Steuerungseinrichtung 4 weist ferner eine Anzieige 15 auf, um dem 
Benutzer eingegebene Daten oder Prozessdaten anzuzeigen. 

15 Ferner weist die Steuerungseinrichtung 4 eine Kommuriikationsschnitt- 
stelle (nicht dargestellt) zur Eingabe und Ausgabe von Daten auf, insbe- 
sondere zur Erganzung und/oder Aktualisierung der Daten einer der 
Steuerungseinrichtung 4 zugeordneten Datenbank, von Parametersat- 
zen, einzelnen Parametem und/oder von komplexen Steuerungspro- 

20 grammen und/oder zum Auslesen von Protokollen und/oder Parametem 
eines durchgefuhrten Schmelz- und Gielivorgangs auf. 

Fig. 2 zeigt den Aufbau einer derartigen, der Steuerungseinrichtung 4 
zugeordneten Datenbank 16. Die Datenbank enthalt mehrere einzein 

25 auswahlbare schmelzgutmaterialspezifische Parametersatze PS1, PS2, 
PS3, die jeweils eine Reihe von Parametem P11. P12, P13, ... P21, 
P22, P23. ... P31, P32, P33, ... aufweisen. Jeder Parametersatz enthalt 
ein Oder mehrere Parameter P1.., P2.., P3.. zur Konfiguration des Pyro- 
meters 8. Ferner weist jeder Parametersatz einen oder mehrere Para- 

30 meter P7.., P8.., P9.. zur Steuerung des Schmelz- und Gielivorgangs in 
Abhangigkeit des verwendeten Schmelzgutmaterials auf. 
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Auf diese Weise wird einem bestimmten Schmelzgutmaterial ein be- 
stimmter Parametersatz zugeordnet, der einerseits das Pyrometer in 
AbhSngigkeit der Schmelzgut-Materialeigenschaften konfiguriert und 
andererseits Parameter enthait, mittels derer ein Schmelz- und GieSvor- 
5 gang optimal und insbesondere reproduzierbar durchfuhrbar ist. 

Bel einer besonderen Variante werden zur genauen Konfiguration des 
Pyrometers und des Sclimelz- und GieBvorgangs materialspezifische 
Informationen in Materialfamilien bzw. Legierungsfamilien mit im wesent- 
10 lichen gleichartigen Parametersatzen eingeteilt. 

Bei den vorstehend genannten Parametem fiandelt es sich zum einen 
um die folgenden Parameter, die insbesondere zur Konfiguration des 
Pyrometers, jedoch auch zur Steuerung des Schmelz- und Gielivor- 
15 gangs ven^^endet werden: Solidustemperatur; Liquidustemperatur; E- 
missionsgradverhaltnis; Angabe uber das Vorhandensein bzw. Fehlen 
von Hilfseinrichtungen im Bereich des Schmelztiegels. wie bspw. Gra- 
phiteinsatzen, welche die Pyrometermessung beeinflussen konnen. 

20 Des weiteren handelt es sich um folgende Parameter, die insbesondere 
zur Steuerung des Schmelz- und Gielivorgangs verwendet werden: 
Giefitemperatur; verfahrenstechnische Parameter, wie beispielsweise 
Hohe einer Reduzierung der Heizleistung bei Erreichen einer bestimm- 
ten Temperatur, zum Beispiel der Liquidustemperatur; die Zeitdauer des 

25 Konstanthaltens der Gielitemperatur bis zum Einleiten eines Gielivor- 
gangs; Stutzwerte vordefinierter Aufhejzkurven, welche die einzustellen- 
de Heizleistung in Abhangigkeit der Temperatur angeben; Parameter 
zum zeitlichen Ablauf des Gielivorgangs ab Einleitung des Gielivor- 
gangs unter Unterdruck bzw. Vakuum bis zum Erzeugen von Uberdruck 

30 bzw. Pressdruck; die Werte des Vakuumdrucks sowie des Oberdrucks. 

Die dargestellte Gielivorrichtung 1 kann mittels der Steuerungsvorrich- 
tung 4 in mehreren Bedienungsarten betrieben werden: 
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in einer ersten Bedienungsart kann ein Benutzer anhand einer einzuge- 
benden Identifikation Oder Kennziffer, mittels derer insbesondere eine 
bestimmte Legierung identifiziert wird, ein fest in der Steuerungseinrich- 
tung gespeichertes Oder ein von einem extemen Datentrager gelesenes 
Schmeiz- und GieUprogramnn anwahlen, mittels dessen der Schmelz- 
und Giedprozess im einzelnen gesteuert wird. 

Bei einer zweiten Bedienungsart kann der Benutzer selber eigene 
Schmeiz- und Gieliprogramme eingeben und in der Steuerungsvorrich- 
tung 4 bzw, in der Datenbank 16 abspeichern. Diese Bedienungsart ist 
insbesondere dann relevant, wenn der Benutzer Legierungen anderer 
Hersteller Oder selbst erzeugte Legierungen verarbeitet. 

Bei einer dritten Bedienungsart gibt der Benutzer manuelle Prozesspa- 
rameter, wie die Generatorleistung, das Vakuum wahrend des GieBpro- 
zesses sowie die Giefitemperatur ein, um auf diese Weise einen indivi- 
duellen Schmeiz- und GieBvorgang durchzufuhren. 

Bei einer vierten Bedienungsart wird die Steuerung in einen sogenann- 
ten Lernmodus geschaltet, innerhalb derer sie selber die Solidus- 
Liquidus-Kennlinie einer bestimmten Legierung erkennt und aufnimmt. 

Die verschiedenen Bedienungsarten sind uber die Eingabeeinheit 14 
auswahlbar. 

Im folgenden wird ein bevorzugter Ablauf des Schmeiz- und Gielivor- 
gangs beschrieben. 

Ein Benutzer wahit zunachst ein zu verarbeitendes Schmelzgut aus und 
bringt dieses in den Schmelztiegel 2 ein. Zugleich bzw. kurz davor oder 
kurz danach gibt der Benutzer uber die Eingabeeinheit 14 eine Ken- 
nung, bspw. eine Kennziffer, uber die Eingabeeinheit 14 ein, die von der 
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Steuerungseinrichtung 4 verarbeitet wird. Die Steuerungseinrichtung 4 
wcihit anhand dieser Kennung aus einer Datenbank ejnen von mehreren 
Parametersatzen aus, und zwar denjenigen, der der entsprechenden 
Kennung zugeordnet ist. Anhand eines oder einiger der Parameter des 
ausgewahlten Parametersatzes konfiguriert die Steuerungseinrichtung 
das Pyrometer 8 und zwar insbesondere die Pyrometerelektronik ^2. 
Durch diesen Konfigurationsvorgang kann die Temperaturmessung mit- 
tels des Pyrometers 8 exakt an die besonderen Eigenschaften des ver- 
wendeten Schmelzguts angepasst werden. 

Das Pyrometer ermittelt sodann fortlaufend die Temperatur des in den 
Schmelztiegel 2 eingebrachten Schmelzguts. Gleichzeitig steuert die 
Steuerungseinrichtung 4 die Heizeinrichtung 3, bspw. den durch eine 
Induktionsspule flielienden Induktionsstrom eines Induktionsofens. Hier- 
durch erhitzt sich das Schmelzgut. das durch die Induktion aufgeheizt 
wird. Der Aufheizprozess wird durch das Pyrometer fortlaufend kontrol- 
liert. In AbhSngigkeit der von dem Pyrometer 8 ermittelten Schmelzgut- 
temperatur wird der Aufheizvorgang, insbesondere die Heizleistung der 
Heizeinrichtung 3. bspw. der Induktionsstrom. gesteuert und somit auch 
der gesamte Schmelz- und Gielivorgang. 

Der gewahlte Parametersatz enthalt zudem weitere Parameter uber den 
Schmelz- und Gielivorgang. Auf diese Weise wird der Schmelz- und 
Gielivorgang an die besonderen Eigenschaften des venvendeten 
Schmelzguts angepasst. 

Wahrend dieses Vorgangs wird die Schmeize bei Erreichen einer vorbe- 
stimmten Temperatur fur eine vorbestimmte Zeitdauer im wesentlichen 
kohstant gehalten. Bei Erreichen dieser oder einer anderen vorbestimm- 
ten Temperatur der Schmeize wird die Heizleistung der Heizeinrichtung 
reduziert. Auf diese Weise wird das verwendete Schmelzgut in beson- 
ders schonender Weise bis zur Gielitemperatur enA/armt. 
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Bei einem besonders vorteilhaften Ausfuhrungsbeispiel ermittelt die 
Steuerungseinrichtung 4 anhand des wahrend des Schmelzvorgangs 
ermittelten Schmelzguttemperaturveriaufs, insbesondere der ermittelten 
Solidustemperatur und/oder der ermittelten Liquidustemperatur. um wel- 
ches Schmelzgut es sich handelt und wahit sodann automatisch, d.h. 
ohne Eingabe der Kennung des Schmelzgutes durch den Bediener, den 
diesem Schmelzgut zugeordneten Parametersatz aus. Somit konnen 
Fehlbedienungen vollstandig ausgeschlossen werden, wodurch die Zu- 
veriassigkeit der Schmelz- und Gielivorrichtung 1 erhoht wird. 

Bei einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel befindet sich, wie in Fig. 1 
durch eine gestrichelte Linie dargestellt, innerhalb des Schmelztiegels 2 
Oder im Bereich des Schmelztiegels 2 ein Hilfsmittel zur Unterstutzung 
des Heizvorgangs, bspw. ein rohrenformiger Graphiteinsatz 17. Der 
Graphiteinsatz 17 wird durch im Graphiteinsatz 17 induzierte Strdme 
erhitzt und dabei zum Gluhen gebracht. Hierbei verbrennt innerhalb der - 
den Schmelztiegel 2 einschlielienden - Schmelzkammer vorhandener 
Restsauerstoff zu Kohlendioxyd. Hierdurch wird ein Oxydation der 
Schmeize verhindert, da ein Schutzgas entsteht. 

Ein weiterer Vorteil des Graphiteinsatzes 17 besteht darin, dass die 
Schmeize schonend aufgeschmolzen wird, da das Schmelzgut primar 
durch von dem Graphiteinsatz 17 ausgehender Warmestrahlung und nur 
noch teilweise durch direkte von der Induktionsspule des Induktions- 
ofens verursachter Induktion erwarmt wird. Dies hat zur Folge, dass das 
visuelle Schmelzbild verbessert wird, da die Schmeize weniger durch 
IVIagnetfelder in Bewegung versetzt wird. 

Der Graphiteinsatz 17 hat jedoch einen sehr hohen Emissionsgrad. Er 
heizt sich ferner auch schneller als das Schmelzgut auf. Daher erfasst 
das Pyrometer 8 auch von dem Graphiteinsatz ausgehende Warme- 
strahlung und misst somit eine uberlagerte Temperatur von Graphitein- 
satz 17 und Schmelzgut. 
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Es findet jedoch nach einem Zeitraum tv ein weitgehender Temperatur- 
ausgleich zwischen dem Graphiteinsatz 17 und der Schmeize statt. Die- 
ser Zeitraum W ist urn so kurzer. je hoher die Temperatur des Graphit- 
einsatzes 17 liegt. Ursache hierfur ist eine bessere Warmeubertragung 
durch Warmestrahlung bei hoheren Temperaturen, die von der vierten 
Potenz der Temperatur abhangt. Der Zeitraum tv wird bei hohen Tempe- 
raturen To im Bereich von 1300**C bis 1600**C, beispielsweise von ca. 
1400**C, im wesentlichen zu null. 

Demgegenuber verbleibt bei niedrigeren Temperaturen Tu. im Bereich 
von 800**C bis 1100**C, beispielsweise von 1000^'C. eine Temperaturdif- 
ferenz To = Tconst. zwischen dem Graphiteinsatz 17 und dem Schmelzgut, 
wobei Tconst. im Bereich von 50**C - 250''C. insbesondere 80^*0 - 180**C, 
liegt bzw. Tconst. im wesentlichen lOC'C betrSgt. Diese Temperaturdiffe- 
renz To wird jedoch bei den o.g. hohen Temperaturen To im Bereich von 
1300**C bis 1600*'C. beispielsweise von ca. 1400*^0 ebenfalls im wesent- 
lichen zu null. 

Bei einem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel erfolgt daher eine Kompen- 
sation der vorstehend beschriebenen Effekte, indem die ermittelte 
Schmelzguttemperatur beim Vorhandensein eines Graphiteinsatzes 17 
um den Temperaturdifferenzwert To reduziert wird und zwar insbesonde- 
re gemafi der folgenden Naherungsgleichung, in der Tg die Gielitempe- 
ratur, To ein oberer empirischer ermittelter Temperaturwert im o.g. Be- 
reich, Tu ein unterer empirischer ermittelter Temperaturwert im o.g, Be- 
reich und Tconst. eine ebenfalls empirisch ermittelte Temperaturkonstante 
im o.g. Bereich ist: 

To = ((To - Tg)/(To-Tu)) * Tconst. 

Fur ein bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel gilt: 
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To = ((1400X - Tg)/(1400"C-1000"C)) * 100^C 

Ferner wird ein bestimmter Zeitpunkt. bspw. der Gielizeitpunkt beim 
Vorhandensein eines Graphiteinsatzes 17 um die Zeitdauer W verscho- 
ben, das heiKt es wird diese Zeitdauer W abgewartet, bevor der Gief^- 
vorgang eingeleitet wird. Diese Zeitdauer tv nimmt bei den o.g. niedrigen 
Temperaturen Ty einen Wert tconst. im Bereicli von 10-120 Sekunden an 
und betragt insbesondere im wesentlichen 60 Sekunden und wird bei 
hoheren Temperaturen To im wesentlichen zu null. Diese Zeitdauer tv 
wird vorzugsweise gemali der folgenden Gleichung bestimmt, wobei To, 
Tu, Tg und tconst. in den o.g. Wertebereichen liegen: 

tv = ((To - Tg)/(To-Tu)) * tconst. 

Fur ein bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel gilt: 

tv = ((1400X - Tg)/(1400X-1000X)) * 60sec 

Da diese Formein nur ein linear genahertes Ergebnis liefern, ist in einer 
weiteren Ausgestaltung der Erfindung zur genauen Berechnung der 
Werte fur To und tv ein Polynom n-ten Grades vorgesehen. 

Im einzelnen wird daher bevorzugt der Schmelz- und GieRvorgang wie 
folgt ablaufen: 

Nachdem das Schmelzgut gemafi dam oben beschriebenen Verfahren 
auf die Giefitemperatur unter Berucksichtigung der vorstehend genann- 
ten Temperaturdifferenz To gebracht worden ist, wird eine Zeitdauer tv 
gemafi der oben genannten Naherungsgleichung abgewartet. 

Sodann wird wahrend abgeschalteter Energiezufuhr zur Heizeinrichtung 
3 eine auf ca. 700 bis lOSO^'C vorgeheizte Giefiform 6 in die Kammer 5 
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eingebracht. Die Zeitdauer der Abschaltung der Energiezufuhr liegt in 
der Graiienordnung von 10 sec. 

Anschlieliend wird die Kammer 5 evakuiert, das heiflt es wird ein Vaku- 
um hergestellt. Nun wird die Schmeize erneut auf die beabsiclitigte 
GieBtemperatur aufgefieizt und zwar wiederum unter BerQcksichtigung 
der oben genannten Temperaturdifferenz To. Sodann wird eine Zeitdau- 
er von etwa 1/3 W abgewartet und sodann der Gie&vorgang eingeleitet. 

Wie eriautert, beeinflusst der Graphiteinsatz 17 im erheblichen Mal^e die 
Temperaturmessung. Bei einem besonderen Ausfulirungsbeispiel wird 
daher in AbhSngigkeit des Vorfiandenseins bzw. des Fehlens eines der- 
artigen Graphiteinsatzes 17 ein jeweils anderer Parametersatz ausge- 
wahit bzw. ein Parametersatz entliait einen entsprechenden Parameter, 
der das Vorhandensein bzw. das Fehlen eines derartigen Graphiteinsat- 
zes 17 angibt, um dann innerhalb der Steuerungseinrichtung 4 eine ent- 
sprechende Kompensation der oben eriauterten im Zusammenhang mit 
dem Graphiteinsatz 17 stehenden Effekte durchzufuhren und zwar ge- 
m3ll den oben genannten Gleichungen. 

Das Vorhandensein bzw. Fehlen eines Graphiteinsatzes kann entweder 
durch manuelle Eingabe uber die Eingabeeinheit 14 der Steuerungsein- 
richtung mitgeteilt werden. Alternativ ist ein Detektor zur Erkennung ei- 
nes derartigen Hilfsmittels vorgesehen. Hierbei handelt es sich entweder 
um einen Kontaktsensor, oder einen mit dem Tiegel 2 in Verbindung 
stehenden Gewichtssensor. Das Vorhandensein eines Graphiteinsatzes 
kann jedoch auch aus den elektrischen Grofien des Induktionsofens 
ermittelt werden. da diese durch das Einbringen eines Graphiteinsatzes 
beeinflusst werden. Jedweder dieser Detektoren ist mit der Steuerungs- 
einrichtung 4 verbunden, damit sie automatisch die oben beschriebenen 
Kompensationen vornehmen kann. 
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Die Steuerungseinrichtung 4 weist bei einem weiteren Ausfuhrungsbei- 
spiel einen Pyrometerkalibrierungsmodus auf. in dem die Steuerungs- 
einrichtung 4 Kalibrierungsparameter zunn Kalibrieren des Pyrometers 8 
in Abhangigkeit eines mit einem bestimmten Referenzschmelzgut ermit- 
telten Temperaturverlaufs, insbesondere der Solidus-Liquidus- 
Temperaturkennlinie, einstellt. Hierzu wird ein Referenzschmelzgut, vor- 
zugsweise ein reines IVIetall, wie reines Kupfen in den Schmelztiegel 2 
gegeben und ein Schmelzvorgang durchgefQhrt. Das Pyrometer 8 ermit- 
telt wShrend des Schmelzvorgangs den Temperaturverlauf und ver- 
gleicht diesen Temperaturverlauf mit einer in der Datenbank 16 hinter- 
legten Referenzkennlinie, insbesondere Solidus-Liquidus- 
Referenzkennlinie des verwendeten Referenzschmelzguts. Anhand des 
Vergleichsergebnisses wird das Pyrometer 8 uberpruft und ggf. kalib- 
riert. 

Dank der Erfindung kann die Temperaturmessung wahrend eines 
Schmelz- und Gielivorgangs in der Feingielitechnik wesentlichen ge- 
nauer durchgefuhrt und somit der Giefivorgang exakt und immer wieder 
reproduzierbar durchgefuhrt werden. Aufgrund der automatischen Konfi- 
gurierung des Pyrometers und des Schmelz- und GieBvorgangs werden 
menschliche Fehlbedienungen weitestgehend ausgeschlossen. Dank 
der Erfindung kann daher der Anteil fehlerhafter Produkte deutlich redu- 
ziert und somit die Stiickkosten vermindert werden. 
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Anspruche 

Vorrichtung zur Durchfuhrung eines Schmelz- und Gielivorgangs 
der Feingielitechnik. insbesondere der Dentaltechnik, mit 

einem Schmelztiegel (2) zur Aufnahme von Schmelzgut, 
eiher Heizeinrichtung (3) zum Erhitzen des sich im 
Schmelztiegel (2) befindenden Schmelzguts und 
einem Pyrometer (8) zum Ermittein der Temperatur des 
Schmelzguts, 
gekennzeichnet durch 

eine Steuerungseinrichtung (4) zur Steuerung des 
Schmelz- und Gielivorgangs in Abhangigkeit der ermittel- 
ten Schmelzguttemperatur. 

wobei die Steuerungseinrichtung (4) eine Datenbank (16) 
mit mehreren auswahlbaren, jeweils schmelzgutmaterial- 
spezifischen Parametersatzen (PS1, PS2, PS3) mit jeweils 
einem Oder mehreren Parametern zum Konfigurieren des 
Pyrometers (8) aufweist. 

Vorrichtung nach Ahspruch 1 . 
dadurch gekennzeichnet, dass 

jeder Parametersatz (PS1, PS2, PS3) einen oder mehrere Para- 
meter zur Steuerung des Schmelz- und Gielivorgangs in Abhan- 
gigkeit des Schmelzgutmateriais autweist. 

Vorrichtung nach Anspruch 1 Oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Steuerungseinrichtung (4) eine Eingabeeinheit (14) zur Ein- 
gabe einer Schmelzgutidentifikation zur Auswahl eines Parame- 
tersatzes (PS1. PS2, PS3) aufweist, 

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
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das Pyrometer (8) ein Quotientenpyrometer ist. 

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

ein bzw. mehrere Sensoren (9) des Pyrometers (8) mittels einer 
Optik (11) direkt auf wenigstens einen Teilbereich des Schmelz- 
tiegels (2) ausrichtbar sind. 

Vorrichtung nach einem der AnsprOche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

der bzw. die Sensoren (9) des Pyrometers (8) uber einen Licht- 
wellenleiter (10) mit der verbundenen Optik (11) ist/sind, Licht- 
wellenleiter (10) verbunden ist/sind, der auf wenigstens einen 
Teilbereich des Schmelztiegels (2) ausrichtbar ist. 

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprOche. 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Steuerungseinrichtung (4) eine Kommunikationsschnittstelle 
zur Erganzung und/oder Aktualisierung der Datenbank (16), Pa- 
rametersatze (PS1, PS2, PS3), Parameter und/oder von Steue- 
rungsprogrammen und/oder zum Auslesen von Protokollen eines 
Schmelz- und GieRvorgangs und/oder von Parametern aufweist. 

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprOche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

jeder Schmelzgutidentifikation ein eigener Parametersatz (PS1, 
PS2, PS3) zugeordnet ist. 

Vorrichtung nach einem der AnsprOche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

jeweils einer Gruppe von mehreren Schmelzgutidentifikationen 
einer Schmelzgutfamilie, insbesondere Legierungsfamilie, mit im 
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wesentlichen gleichen oder ahnlichen Schmelz- und Gielieigen- 
schaften, ein individueller Parametersatz zugeordnet ist. 

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprijche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Heizeinrichtung (3) von der Steuerungseinrichtung (4) derart 
ausgebildet ist, dass eine vorbestimmte Temperatur der Schmel- 
ze im wesentlichen konstant gelialten wird. 

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Heizeinrichtung (3) von der Steuerungseinrichtung (4) derart 
steuerbar ist, dass bei Erreichen einer vorbestimmten Tempera- 
tur der Schmeize die Heizleistung der Heizeinrichtung (3) redu- 
ziert wird. 

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet. dass 

die Steuerungseinrichtung (4) derart ausgebildet ist, dass sie in 
AbhSngigkeit des wahrend eines Schmelzvorgangs ermittelten 
Schmelzguttemperaturverlaufs, insbesondere der ermittelten So- 
lidustempertur und/oder der ermittelten Liquidustemperatur, ei- 
nen Parameter auswahlt. 

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Steuerungseinrichtung (4) in einem Pyrometerkalibrierungs- 
modus betreibbar ist, in dem die Steuerung Kalibrierungsparame- 
ter zum Kalibrieren des Pyrometers in Abhangigkeit des mit ei- 
nem vorbestimmten Referenzschmelzgut ermittelten Tempera- 
turverlaufs, insbesondere der Solidus-Liquidustemperatur- 
kernlinie, einstellt. 
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Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche. 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Steuerungseinrichtung (4) in einem Prufmodus betreibbar ist, 
in dem die Steuerung das Pyrometer (8) anhand des mit einem 
vorbestimmten Referenzschmelzgut ermittelten Temperaturver- 
laufs, insbesondere der Solidus-Liquidustemperaturkenniinie, 
uberprtift. 

Vorrichtung nach Anspruch 13 Oder 14, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

das Referenzschmelzgut ein reines Metall, insbesondere reines 
Kupferist. 

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprQche. 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Steuerungseinrichtung (4) den Schmelz- und GieKvorgang in 
Abhangigkeit vom Vorhandensein bzw. der Abwesenheit eines 
im Bereich des Schmelztiegels anordbaren Hilfsmittels (17), ins- 
besondere Graphiteinsatzes, zur Unterstutzung des Heizvor- 
gangs steuert. 

Vorrichtung nach Anspruch 16, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die ermittelte Schmelzguttemperatur beim Vorhandensein des 
Hilfsmittels (17) um einen Temperaturdifferenzwert To reduziert 
wird. 

Vorrichtung nach Anspruch 17, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

der Temperaturdifferenzwert To aus der Giefitemperatur Tq na- 
herungsweise gemaR folgender Gleichung ermittelt wird: 

To = ((To-TG)/(To-Tu))*Tconst. 
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wobei To ein oberer Temperaturwert im Bereich von 1300°C bis 
1600**C, insbesondere von 1400**C. Ty ein unterer Temperatur- 
wert im Bereich von 800*'C bis 1100**C. insbesondere 1000*^0 
und Tconst. eine Temperaturkonstante im Bereich von SC^C bis 
250''C. insbesondere von 80**C bis 180*^0, insbesondere 100^C 
ist. 

Vorrichtung nach einem der Ahspruche 16 bis 18, 
dadurch gel<ennzeichnet, dass 

ein bestimmter Zeitpunkt wahrend des Schmelz- uhd Gielivor- 
gangs beim Vorhandensein des Hilfsmittels (17) um eine Aus- 
gleichszeitdauer W verschoben wird. 

Vorrichtung nach Anspruch 19, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Ausgleichszeitdauer tv aus der Giefitemperatur To nahe- 
rungsweise gemaQ> folgender Gleichung ermittelt wird: 

tv = ((To ^ Tg)/(To-Tu)) * tconst. 

wobei To ein oberer Temperaturwert im Bereich von 1300°C bis 
leOC'C, insbesondere von 1400**C, Tu ein unterer Temperatur- 
wert im Bereich von 800°C bis 1100X. insbesondere 1000X 
und tconst. eine Zeitkonstante im Bereich von 10 Sekunden bis 120 
Sekunden, insbesondere 60 Sekunden, ist. 

Verfahren zur Durchfuhrung eines Schmelz- und Gielivorgangs 
der Feingiefitechnik, insbesondere der Dentaltechnik, insbeson- 
dere mit einer Gielivorrichtung (1) nach einem der Anspriiche 1 
bis 20, mit folgenden Schritten: 

Einbringen von Schmelzgut in einen Schmelztiegel (2), 
Erhitzen des Schmelzguts mittels einer Heizeinrichtung (3) 
und 
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Ermitteln der Temperatur des Schmelzguts mittels eines 
Pyrometers (8). 
gekennzeichnet durch 

Steuern des Schmelz- und Gielivorgangs in AbhSngigkeit 
der ermittelten Schmelzguttemperatur. 
wobei aus einer Datenbank (16) einer von mehreren 
schmelzgutmaterialspezifischen Parametersatzen (PS1 , 
PS2, PS3) in Abhangigkeit des eingebrachten Schmelzguts 
ausgewahit und das Pyrometer (8) mittels eines Oder meh- 
rerer Parameter des ausgewahlten Parametersatzes (PS1, 
PS2, PS3) konfiguriertwird. 

Verfahren nach Anspruch 21 , 
dadurch gekennzeichnet, dass 

der Schmelz- und GielSvorgang mittels eines Oder mehrerer ma- 
terialspezifischer Parameter des ausgewahlten Parametersatzes 
(PS1. PS2, PS3) gesteuert wird. 

Verfahren nach Anspruch 21 Oder 22, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

ein Parametersatz anhand einer mittels einer Eingabeeinheit 
eingegebenen Schmelzgutidentifikation ausgewahit wird. 

Verfahren nach einem der Anspruche 21 bis 23, 
dadurch gekennzeichnet. dass 

die Temperatur der Schmeize fur eine vorbestimmte Zeitdauer 
auf einer vorbestimmten Temperatur im wesentlichen konstant 
gehalten wird. 

Verfahren nach einem der Anspruche 21 bis 24, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

bei Erreichen einer vorbestimmten Temperatur der Schmeize die 
Heizleistung der Heizeinrichtung (3) reduziert wird. 
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Verfahren nach einem der Anspruche 21 bis 25, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

ein Parametersatz anhand eines wahrend eines Schmelzvor- 
gangs ermittelten Schmelzguttemperaturverlaufs, insbesondere 
der ermittelten Solidustemperatur und/oder der ermittelten Liqui- 
dustemperatur, ausgewShlt wird. 

Verfahren nach einem der Anspruche 21 bis 25, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

ein Schmelzvorgang mit einem Referenzschmelzgut durchgefuhrt 
und ein Temperaturverlauf, insbesondere die Solidus-Liquidus- 
Temperaturkemlinie. ermittelt und mit einer in der Datenbank 
(16) hinterlegten Referenzkernlinie des Referenzschmelzgutes 
verglichen und mittels des Vergleichsergebnisses das Pyrometer 
(8) kalibriert und/oder gepruft wird. 
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Zusammenfassung 

Die Erfindung betrifft ejne Vorrichtung 1 zur DurchfQhrung eines 
Schmelz- und GieUvorgangs der Feingielitechnik mit einem Schmelztie- 
gel 2 zur Aufnahme von Schmelzgut, einer Heizeinrichtung 3 zum Erhit- 
zen des sich im Schmelztiegel 2 befindenden Schmelzguts und einem 
Pyrometer 8 zum Ermitteln der Temperatur des Schmelzguts. Um die 
Qualitat der be! einem derartigen Vorgang hergestellten Produkte zu 
verbessern sieht die Erfindung vor, die Vorrichtung 1 mit einer Steue- 
rungseinrichtung 4 zur Steuerung des Schmelz- und Gielivorgangs in 
Abhangigkeit der ermittelten Schmelzguttemperatur zu versehen, wobei 
die Steuerungseinrichtung 4 eine Datenbank 16 mit mehreren auswahl- 
baren, jeweils schmelzgutmatierialspezifischen Parametersdtzen PS1, 
PS2.PS3 mit jeweils einem Oder mehreren Parametern zum Konfigurie- 
ren des Pyrometers 8 aufweist. 

[Fig. 1] 
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